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La presente invention concerne im procede de 
coloration et plus parliculierement un procede de 
coloration dans la masse du polypropylene. 

L*invention procure un procede de coloration 
dans Ja masse du polypropylene a Taide, comme 
agent colorant, d'un pigment de formule : 




ou R represente un atome d'hydrogene ou un radi- 
cal alkyle ou cycloalkyle, X represente un atome 
dliydrogene ou un radical acetyle ou carboalkoiy, 
et I'un des symboles A et B represente un atome 
d'hydrogene et I'autre un radical anthraquinonyl- 
amino, anthrapyridonylamino ou anthrapyridonyle. 

Les radicaux alkyle representes par R sont de 
preference des radicaux dkyle inferieurs de 1 a 4 
atomes de carbone, comme les radicaux ethyle, pro- 
pyje, butyle et surtout methyle. Un exemple d*un 
radical cycloalkyle represente par R est le radical 
cyclohexyle. Toutefois, on prefere que R represente 
le radical methyle. 

Les radicaux carboalkioxy representes par X sont, 
de preference, des radicaux carboalkoxy dont le 
radical alkoxy compte 1 a 4 atomes de carbone et 
dont des exemples sont les radicaux carbomethoxy, 
carboethoxy, carbopropoxy et carbobutoxy. Toute- 



fois; on prefere que X represente un atome d^hydro- 
gene. 

Les pigments utilises dans le procede suivant Tin- 
vention et dans lesquels I'un des symboles A et B 
represente un radical anthraquinonyiamino ou an- 
thrapyridonylamino peuvent ^re obtenus eux-me- 
mes en faisant reagir une azninoanthrapyridone de 
formule : 




ou X et R ont les significations qui leur ont ete 
donnees ci-dessus, et Tun des symboles A' et B' 
represente un atome d'hydrogene et I'autre un radi- 
cal amino, avec une halogenoanthraquinone ou une 
halogenoanthrapyridone, respectivement, dans un 
solvant td que le nitrobenzene et en presence d'un 
agent accepteur d'acide et d'un catalyseur au cui* 
vre, par exemple comme decrit dans le brevet bri- 
tannique n* 13.686 du 19 novembre 1907. 

Les pigments utilises dans le procede suivant Fin- 
vention et dans lesquels I'un des symboles A et B 
represente un radical anthrapyridonyle peuvent etre 
obtenus eux-memes en chauffant une halogeno- 
anthrapyridone de formule : 

{^Voir formule page sidvante} 

ou X et R ont les significations qui leur ont ete 
donnees ci-dessusj, et Tun des synaJboles A" et B" 
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represente un atome 
me d'halogene dans un solvar 
formaniide ou le mtroben2eiLe, 
agent accepteur d'acide et d' 
vre. 

Le precede suivant 
avantageusement en me) 
forme finement divisee avec 1 
(par exemple le polypropyl 
dre ou de petits granules), 
fiianf par des precedes 
ainsi enrobe. Lorsque le 
trouve a I'etat de dispersion 
apres avoir melange la 
.polypropylene, secher le 
a Tetat fondu. 

On prefere que le polypi 
soil file en fibres apres avoir 
de polypropylene obtennes on 
ne au %dolet d'unc cxccJlcsnle 
aux traitements au mouille 
traitements par la dialeur 
lises dans le procede suiva:|it 
grand pouvoir colorant et 
par les temperatures elevees 
Fetat fondu, de soite que le 
Tcntion permet d'obtenir des 
lene colorees en nuances 

L'invention est illustree, 
les exemples suivants dans 
pourcentages sont en poids. 

Exemple 1. — On melange 
(3 - m6thyl - 1" : 9" - an 
sous forme £nement 
avec 100 parties de 
melange obtenu est passe 
vis cbanffee pour former un 
aloTS debite en petits 
obtenus de polypropylene 
a Fetat fondu en fibres d'ui 
ayant une excellente solidite 
leuT, au vaporisage, au 
et au frottement. 

Dans Fcxemple ci-dessns, 
pylene dans une extrudeuse s 
remplac6 par un pressage a 
lene cn un jonc solide, mais 



d'hydrodene et Fautre un ato- 
t tel que le dimethyl- 
en presence d'un 
'iin catalyseur au cul- 



Finvention pcut etre execute 
ilangeant le pigment sous 
J polypropylene solide 
sous forme de pou- 
^uis en fondant et en 
ues le polypropylene 
finement divise se 
aqueuse, on prefere, 
:on aqueuse avec le 
avant de le filer 
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)pylene ainsi enrobe 
ete fondu. Les fibres 
t des nuances du jau- 
solidite a la lumiere, 
cpie le lavage et aux 
Les pigments uti- 
I'invention ont un 
sont pas degrades 
au cours du filage a 
procede suivant Fin- 
fibres de pdypropy- 
pbofondes * et vives. 
sans etre limitee, .par 
esquels les parties et 

partie de 8 : - bis - 
hrapyridonyl) amine, 
divisee, intimement 
polypropylene en pdudre. Le 
dpns une extrudeuse a 
jonc compact qui est 
fragjnents- Les fragments 
piimente sont alors files 
e nuance rouge fonce 
1 la lumiere, a la dia- 
au nettoyage a sec 



J passage du polypro- 
vis chauffee peut etre 
cbaud du polypropy- 
en variante le passage 



du polypropylene dans une extrudeuse a vis chauf- 
fee puis son filage a Fetat fondu peuvent etre com- 
bines en une operation a Faide d'un appareil ap- 
proprie pour donner des resultats analogues. 

En remplagant dans Fexemple ci-dessus la 8 : 8' - 
bis - (3 - methyl - 1" * 9" - anthrapyridonyl) amine 
par 1 partie des isomeres 6 : 8' ou 6 : 6' corres- 
pondants, on peut obtenir des fibres d'un rouge ou 
d'un violet fonce. 

La 8:8'- bis - (3 - methyl - r : 9" - anthra- 
pyridonyl) amine utOisee dans Fexemple ci-dessus 
peut etre obtenue en faisant reagir la 8 - amino - 3 - 
methyl - 1' : 9' - anthrapyridone (decrite dans le 
brevet britannique n*^ 13.686 precite) avec la 8 - 
chloro - 3 - methyl -.1' : 9' - anthrapyridone dans le 
nitrobenzene en presence d'un agent accepteur d'aci- 
de et d'un catalyseur au cuivre. Le produit obtenu 
se separe du melange dc reaction ct est recueilli 
par filtration, puis lave avec du benzene et avec une 
solution aqueuse diluee d'acide chlorbydrique et 
seche. Le produit est amene a Fetat finement divise 
par un procede quelconque connu pour amener les 
pigments a Fetat de fine division, par exemple par 
broyage ou mise en pate avec un acide. 

L'isomere 6 : 8^ corrospondant est prepare de fa- 
con analogue a partir de 6 - amino - 3 - methyl - 
1' : 9' - anthrapyridone, tandis que Fisomere 6 : 6' 
est prepare conune dans le brevet anglais n^ 13.686 
de 1907. 

Exemple 2. — On melange 10 parties d'une dis- 
persion aqueuse conlenant 10 % de 6 - fanlhra- 
quinone - 2" - ylamino) - 3 - methyl - 1' : 9' - 
anthrap^Tidone avec 100 parties de polypropylene 
pnlverulent puis on seche le mSange obtenu dans 
I'air chaud. Le melange seche est alors compacte. 
par exemple par passage dans une extrudeuse a vis 
chauffee, puis file a F&at fondu en fibres rouge 
bleuatre d'une excellente solidite a la lumiere et au 
pressage a chaud. au vaporisage. au nettoyage a sec. 
au lavage et au frottement. 

La 6 - f anlhraquinone - 2" - ylamino) - 3 - 
methyl - 1' : 9' - anthrapyridone est preparee com- 
me decrit dans le brevet angjais n° 13.686 de 1907 
et est transform^ en dispersion aqueuse h 10% 
par des procedes connus. 

Au lieu des 10 parties de la dispersion aqueuse 
a 10 9t de 6 - fanthraquinone - 2" - ylamino) - 
3 - methyl - 1' : 9' - anthrapyridone utilisee dans 
Fexemple ci-dessus. on utilise 10 parties de disper- 
sions aqueuses a 10 5?> de 6 - f anthraquinone - - 
ylamino) - 3 - methyl - V : 9' - anthrapyridone ou 
de 8 -{anthraquinone • 1'' - ylamino) - 3 - methyl - 
1' : 9' - anthrapyridone pour obtenir des fibres de 
polypropylene pourpres ou rouge brunatre, respec- 
tivement. 

Lc premier de cps pigments est obtenu comme 
decrit dans le brevet britannique 13.686 precite, 
tandis quo le second est Dhtenu de fa^on analogue 
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a partir de 8 • chloro - 3 - methyl - 1' : 9' - anthra- 
pyridone et de 1 - aminoanthraquinonc. 

Exemple 3. — - On melange 1 partie de bis - (3 - 
methyl - 1' : 9' • anthrapyridone - 6 - yle) sous 
fonne finemenl divisee avec 100 parties de poly- 
propylene pulverulent, puis on compacte le melange 
forme et on le file a I'etat fondu en fibres d'un 
jaune profond d'une excellente soHdite a }a lumiere 
et au pressage a chaud, au vaporisage, au lavage, 
au nettoyage a sec et au frottement, 

Le bb • (3 - methyl - T : 9' - anthrapyridone - 
6 - yle) utilise dans Texemple ci-dessus est obtenu 
en chauffant un melange de 34 parties de 6 - bromo - 
3 - methyl - V : 9' - anthrapyridone, de 17 parties 
dp bronze de cuivre et de 285 parlies de dimethyl- 
formamide pendant 15 heures a 150 °C. Le solide 
precipite est alors recueiili par filtration, lave avec 
du dimethyl forma mide puis avec de I'eau, traite a 
Taide d'une solution aqueuse diluee d'acide nitrique 
et lave finalement avec de I'eau. Le produit est 
alors seche et amene ensuite a Tetat iinement divise 
par des precedes connus. 

RESUME 

L'invention a pour ohjet un precede de colora- 
tion dans la masse du polypropylene, caracterise en 
ce qu'on utilise comme agent colorant un pigment 
de formule : 
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ou R represente un atome d'hydrogene ou un radi- 
cal aikyle ou cyclo-alkyle, X represente un atome 
d'hydrogene ou un radical acetylc ou carboalkoxy, 
et Tun des symboles A et B represente an atome 
d'hydrogene et Tautre un radical anthraquinonyla- 
mino, anthrapyridonylamino ou anthrapyridonyle, 
le pigment etant de preference melange avec le 
polypropylene solide pour donner un melange qui 
est ensuite fondu et file en fibres. 
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